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Optical brightening compositions for textiles - are starcli contg pellets 

Patent Number : BE-821550 

Interna t tonal ptiien ts classification : ClI 0-003/42 D06L-003/1 2 

' Abstract : 

BE-821550 A Pellets contg. optical brightening compsns. according to parent patent have the compsn. 1-40% by wt. optical brightener, 59.5-95% 
natural starch, 0.2-1 .5% of magnesium and/or calcium sopa of 16-20C fatty acid and 0.3-3.0% stripping agent as fine panicles, pref a colloidal silica 
and pref. contg. 1-25% fibrous microcrystalline cellulose, fibre length 6.001-0.5 mm, in the patent of addn. 1-5% by wt. of a carboxymethyl starch, pref. 
of 0.15-0.50 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit, substitution is also present. The addition of carboxymethyl starch improves keeping 
qualities of the brightening compsn. compared to those of parent patent. 

BE-821550 A Pellets contg. optical brightening compsns. according to parent patent have the compsn. 1-40% by wt. optical brightener, 59.5-95% 
natural starch, 0.2-1.5% of magnesium and/or calcium sopa of 16-20C fatty acid and 0.3-3.0% stripping agent as fine particles, pref a colloidal silica 
and pref. contg. 1-25% fibrous microcrystalline cellulose, fibre length 0.001-0.5 mm, in the patent of addn. 1-5% by wt. of a carboxymethyl starch, pref. 
of 0. 15-0.50 carboxymethyl groups per anhydroglucose unit, substitution is also present. The addition of carboxymethyl starch improves keeping 
qualities of the brightening compsn. compared to those of parent patent. 
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Tablets used as detergent additives - contain optical bleaches^, starch, magnesium soap, cellulose 

and silicic acid 

Patent Number : NL7316457 

International patents classification : CI ID-003/42 0061-003/12 D06P-000/00 

• Abstract : 

NL73 16457 A Tables for use with textile washing agents, contg. 1-40% of min. one optical bleach, 59.5-95% natural starch, 0.2-1 .5% Mg- and/or Ca- 
soap of satd. fatty acids (16-20C) and 0.3-3.0% of min. one finely-divided inorganic- or mineral loosening agent. Optical bleaches are used are e.g. 
commercial (di)aminostilbenesulphonic acids for cottons, diarylpyrazolines, carbostyrils, 1 ,2-di-(2-benzoxaIyl)- or (benzimidazolyl)ethylene, 
benzoxalylthiophene, cumarines etc. Mixtures can be used pref loosening agent is "Acrosil" (RTM). Pref tablets contain an extra content of micro- 
crystalline or short fibre cellulose. Solubilising agents at pref 0.1-2% may be included. The tables may be used with normal washing powders contg. no 
optical bleaches. The same powder may then be used for white- and coloured wash. The tables are stable and packed in foil and may be included in the 
packets of washing powder. 
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Water-decomposable optical brightener contg tablets - for use in combination witii textile 
detergents and contg, brightener, potato starch, fatty acid soaps and separating agents 

Patent Number : DE2263940 

International patents classification : CllD-003/42 CU 0-017/00 D06L-O03/12 

• Abstract : 

DE2263940 A Tablet suitable for use with textile detergents contains, by wt., 1-40% of >= one optical brightener, 59,5-95% natural potato starch, 0.2- 
1.5% Mg- and/or Ca soap of satd. 16-20C fatty acids, esp. Mg stearate, 0.3-3% of >= one finely divided inorg. or mineral sepg. agent and opt. <3 (0. 1- 
2) % of a surface active wetting agent and opt. dyes or pigments and opt. bitter substances to avoid confusion with medicines. Tables are stable yet 
decompose in cold water in 15-30 sees. Pref tablets have a dia. of 10-30mm, and are 2-20mm thick, and may be sealed in metal and/or plastic foil. 
Pref sepg. agents are oxide of Si, Al or Mg, silicates, aluminosilicates, phosphates and carbonates of Ca and Mg. 
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D A820 

"Zur Terwenduiig mit Textilwaschmltteln geelgaet^j^sjjptlsche 
Auf heller enthaltende Tablette" 

Zusatzanmeldui^ zur Pk1?Bntaimeldting P 25 21 $95.5 

- Gegenstand der Haiiptaiimelditmg P 22 65 9^0.5 ist elne zur 
Verwendung mit Textilwa:schmitrtein geeignete Tablette 
keimzeichnet diirch eJlneii Gehalt an f bis 40 G^w.->S mindestens 
eines optischen Aufhellers, 59r5 bis 95 Gew.-% native Kai^ : 
toffelstarice, 0.,2,bis 1,5 <5ew.-96 einer Magnesiim- imd/^ 
Calciums 3ife von gesattigten, 16 bis 20 Kphlenstoff atome 
aufv/eisenden Fettsauren und 0,5 bis 3,0 Gew.-9D mindestens- 
eines f einteiligen . anorgsoiischje Trenn- . 

mitteis. ' J " . 

Diese Tabletten weisen einet Reihe von vorteilimrtfe^ 
sohaf ten, insbesoridere eine geringe Zerf allszeit in kaltem 
Wasser auf, was fUr einen Einsatz der^ Mittel in Wasohauto- 
maten von besonderer Bedeiitung ist^. da fiir den iosevorgang 
in den Einsptiivorrichtungen niHc^ begrenz^^^ Vassermengeii imd 
EinspUlzeiten zur Verfugung stehen, Es hat sicBi jedo.ch ge- . 
zeigt, daB die Fersti^eitseigenschaften der Tablette bei 
starkerer mechanischer Beanspruclitmg imter Uinstanden nicht 
ausreichen, insbesondere wenn die verwendete Kartoffel-^ 
Starke ein geriiiges Bindeivermogen bzMr« einen vergleichs- 
weise niedrigen Wasser gehalt, z.B. von 14 % tmd weniger, 
anfweist. Es kann dannwahrend di^s Transport es d frisch 
verprefiicm Tabletten bzvr. in den Ddsier- iind Terpackungi;- 
vorrichtimgen zu verstarktCTi Abrieb mit erhShteia Pulver- 
anfall cder auch zum Bruch der Tablet-ten kommen* Durch clie 
vorliegende Erfindung wird diesei- Nachteil verhindert, ahne 
daS sich die ubrlgen Eigenschafton der Tablette imgiinstig 
verandern. 

5 09 8 20/0 8tte 
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In der -deutschen Zusatzpatentanmeldung P 23 21 693.5 (D 4708) 
wird daher vorgeschlagen, die Festlgkeitseigenschaften der 
Tabletten durch einen zusStzlichen Gehalt von 1 bis 25 
Gewichtsprozent an mikrokristalliner bis faserfSmiger 
Cellulose zu rerbessern-. Diese Cellulose soli eine durch- ^ 
sbbnlttliche Faserlange von 0,001 bis 0,5 mm aiifweisen. Die 
optimal anzuwendenden Mengen an Cellulose hangen von deren 
Paseriange ab und zwar komnt eine solche mit einer Paserl&ige 
von 0,001 bis 0,05 bevorzugt in Anteilen von 5 bis 25 Gewiohts- 
prozent, -eine solche mit einer FaserlMnge von 0,05 bis 0,15 
in Anteilen von 5 bis 15 Gewichtsprozent und eine solche mit 
einer Faserlange von 0,15 bis 0,5 in Anteilen von 1 bis 5 
Gewichtsprozent zur Anwendung, wobei auBerdem die kurzfaserigen 
Sorten zweckmSBigerweise in granulierter Form vorliegen £ollen. 

¥ie sich gezeigt hat, haben Tabletten der angegebenen Zu- 
sammensetzung jedoch den Nachteil, daB sich mit zunehmender 
Lagerungszeit ihre LSstangseigenSchaften verschlechteni trnd 
die Zerf allszeiten in kaltem Wasser verlSngem. Es bestand 
daher die Aofgabe, diesem Mangel durch eine geeignete Anderung 
der Tabletteiarezeptur zu begegnen. 

Gegenstond der Er^indung ist eine zur Verwendung mit Wasch- 
mitteln geeignete, optisohe Aufheller enthaltende Tablette 
nach Patent. ......... (Patentanmeldung P 23 21 693.5) , da- 

durch gekennzeichnet, dafl die darin en-thaltende Kartoffel- 
starke teilweise durch MaisstSrke erse'tzt ist und das Ge- 
wichtsverhaltnis von Kartbf f elstarke zu Maisstarke 5:1 
bis 1:3 betragt. 

Torzugsvreise soil das Yerhaltnis von Kartoffelstarke zu >:ais- 
starke 3 : 1 bis 1:2 betragen. Sofem besonders iingUns-lige 
lagerbedingungen, z.B. hohe Lagertenq^eratiuren zu befUrchten 
Bind, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, bis zu 6, ins- 
besondere 1 bis 5 Gewichtsprozent einer Carboxymethylstarke 
hinztmiuetzen. Geeignet sind z.B. Carboxymethylstarken, cie 
einen Substltutionsgrad von 0,15 bis 0,5 Carboxymethylgn.ppen 
pro Anhydrogltakose-Einheit aufweisen. 
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Als weltere Mischungsbestajidteile enftia^^ Tabletten 
die In der Piatentaimeldung P 25 2 V 6^^^^^^ 

f ormigen Celiid-osearten, wobel def en Anteil in AbMi^i^eit 

von der FaserlSnge zwischen i und 25 56 ^chwanken W 

der Reihe der in der Patentanmeldung P 2 beschrie- 

benen Cellulosearten werden solche ml* eto^^^ 

lichen Faserlange von 0,1 Ms 0,5 mm bevor^sugfe vervf^uiet, 

wobei die anziiwendenden Mengen 1 bis..5 , 

Gesamtmenge der Iiihalt^irtof^^ 

Die Tabletten enthalten auBerdem die in dey- Hai^Kta^ 
P 22 63 940.3 genannteh InhaLtsstoff e, n^npl4j6h opt^scihe 
Aufheller, Kartoffelst&-k^, Magnesium- : 
von hoheTTfloielEularen, gesattigten Tem^ipen lai^ 
f einpulibige Trenmnittel gowie g€geben^pf alls bberf ISchen- 
aktive Netzmittei. Die Ab^a^ss^^l:gen der^^^^ 
gleichen wit^ die gemSB Hauptanmeidmig,: d^. der 'Itoc^sser 
-betragt-10 bis^3a imBlund to 
ten mit einem groBeren IhnTcinh^^ 
eine aiisreicbend groBe Diclce aufweis^ii so?i^^^^^ 

Die in den Tabletten en^altenen optipcj^^ 
aits Derivaten der Andnostiibens^aTox^Mt^^ l>zw. titer Biainlap- 
stilbensulfpnsaure* der Diarylp^razoline, des parbpsi^yrils^ 
des l,2-i>i-(2-benzo3ca^z6lyl)- Oder tr2-^^^ 

athylens, des Benzoxaaoiyl-tbiopb^s void dea Chjmarlns bestehen 
Auch Gemische von jq)tischen Aiifheiaern sind jgeei^^t^ 1ns- 
besondere wenn unWschiedliche Te^ctilleii in einem Vaschbad 
bzw. Textiiien aus Mischgewieben gewaschen werden s63^^ 
artige Gemische kiSmen beispielsweisej /at^^ ^on 
Baijmwolianfbeliern des Aminosibilbendisiul^onsaiire^T^ 
Polyamid aufhellem vpm Diarylpyr£J5olin--Typ Oder Calfbpstyril- 
Typs und/bder Polyester-Aufhellem bestehehv: 
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Beisplele filr Aufheller aus der Klasse* der Diamlnostilbendi- 
sulfonsaurederivate slnd Verbindungen gemaB Formel I: 




In der Formel koimeh und Rg Alko3jylgruppen, die AmlnDgruppe 
Oder Reste aliphatischer, aromatischer oder heterocyclischer, 
primarer oder sekundarer Amine sowie Reste von Aminosu3-fonsau~ 
ren bedeuten, wobei in den obigen Gri5>pen vorhandene aliphati- 
sche Reste bevorzugt 1-4 imd insbesondere 2-4 C-Atome ent- 
halten, wahrend es sich bei den heterocyclischen Ringsystemen 
meist urn 5- oder 6-gliedrige Ringe handelt. Als aromatische 
Amine kommen bevorzugt die Reste des Anilins, der Anthranil- 
s^iire oder der Anilinsiilfonsaure infrage. Yon <ier Diamino- 
stilbendisulfonsaure abgeleitete Aufheller werden meist als 
Baumwollaufheller eingesetzt. Es sind die folgenden, von der 
Formel I abgeleiteten Prodiikte im Handel,, wobei R^ den Rest 
-NHCgH^ darstellt iind Rg folgende Reste bedeuten kann: 
-NHg, -NHCH^, -NHCHgCHgOH, -NHCHgCHgOCH^, -NHCH2CH2CH2OCHJ, 
-N(CH5)CH2CH20H, -N(CH2CH20H)2, Morpholino-, -NHC^H^, 
-iraCgH^SOjH, -OCHj. Einige dieser Aufheller sind hinsichtlich 
der Faseraffinitat als Ubergangstypen zu den Polyamidaufheller 
ansusehen, z.B. der Aufheller mit Rg = -NHCgH^. Zu den Baum- 
Wollaufhellern vom Diaminostilbendisulfonsauretyp gehort v/ei~ 
terhin die Yerbindung 4,4*-Bis-(4-phenyl-1 ,2,5-t^iazol-2-yl)- 
2 , 2 • - s tilbendi sulf onsaur e . 
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Zu den Polyamidaufhellem gehoren Disirylpyrasoline der Formeln 
II und III: 

II: ^ I I . Ill: 



In dor Formel il bedeuten und Wasserstoffatpme, ggf . durch 
Carboxyl-, Carbonamid- Oder Estergruppen substituierte Alkyl- 
oder Arylreste, und Rg Wasserstoff oder kurzkettige Alkyl- 
reste, Ar^ sovrie Arg Arylreste, wie Phenyl, Diphenyl oder Naph- ; 
thyl, die v/eitere Substituenten tragen konnen, wie Hydroxy-, 
Alkoxy-, Hydroxyalkyl-, AnLLnp-, :Alkylamino-, Acyiamino-, Carb- 
0:^1-, Carbonsaureester-, Sulfonsaure-t Sulfonamid- und Sulfon- 
gruppen oder Halogenatome . Im Handel befindliche Aufheller 
dieses Typs leiten sich von der Formel III ab, vobei der Rest 
R^ die Gruppen CI, -SOgNHg, -S02CH=CH2 und -COOCHgCHgOCH^ dar- 
stellen kann, wahrend der Rest Rg meist ein Chlbratom bedeutet, 
Auch das 9-Cyanoanthracen ist zu deh Polyamidaufhellem- zu 
zahlen. 

Zu den Polyamidaufhellem gehSren v/eiterhin aliphatische oder 
aromatische substituierte AminoQumarine, z.B. das A-Methyl-T- 
dimethylaoino- oder das . 4-Kethy^l-7-diathylaminocumarin. Weiter- 
hin sind als Polyamidaiif heller die Yerbindungeii W(2-Benzlmid- 
azolyl)-2-(1^hydroxyathyl-2-benzimidazolyl)-athylen und 1-Xthyl- 
3-phenyl-7-diathylamino-carbostyril brauchbar. Als Aufheller fUr 
Polyester- und Polyamidfasem sind die Verbindungen 2,5-Di- 
( 2-benzoxazolyl )-thiophen , 2-( 2-Benzoxazoiyl )-haphtho [2 , 3-hl - 
thiophen und 1,2-Di-(5-methyl-2-benzoxazolyl)-rathylen geeignet* 



• oon Henkel&CieGmbH 
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Weiterhin konnen Aiifheller vom Typ der Diphenyl-distyryle 
der Formel IV anwesend seln. 




wobei jeder der Reste Rg und R^ ein Wasserstof f atom oder einen 
Sulfonsaurerest darstellen kairn. ¥ie die Reste Rg \md TLj, so 
konnen aucH die Reste Rg und Rg gleichartig oder voneinander 
verschleden seln. Rg und Rg sind Phenylreste oder substituierte 
Phenylreste, wobei als Substituenten die folgenden Atome oder 
Atomgruppen in Frage konmen: Alkyl-, Hydroxyalkyl- oder Alkoxy- 
reste mit 1 - 5 C-Atomen, weiterhin Chlor, Nitrll-, Carboxyl-, 
Sulfonsaure-, Chlor siilfonyl-, oder Sulf onamid-reste, wobei 
einer der Amidwasserstoff atome oder beide durch Alkylreste mit 
1 - 5 C-Atomen oder Hydroxyalkylreste mit 2-4 C-Atomen er- 
setzt sein kSnnen bzw. wobei der Amdistickstoff Teil eines 
heterocyclischen R^ als Reste 

Rq und Rg die Reste Chlorphenyl-, Nitrilophenyl- , Alkylphenyl-, 
Hydroxyalkylphenyl-, Alkoxyphenyl-, Carboxyphenyl- , und Sulfo- 
phenyl- in Frage, wobei alle diese Phenylreste als zweiten 
Substituenten noch eine Sulfonsauregruppe enthalten kSnnen. 
Wie die Sulfonsauregruppe, so konnen auch die Substituenten 
-CI, ^CN, und -COOH zweimal an einem Phenylrest vorhanden sein. 
Veiter gehSren zu den bevorzugt in Frage kommenden Substitu- 
enten Rg und Rg die Reste Sulfamidophenyl-(-CgH^-S02-NH2) und 
Morpholinosulf ©phenyl- (.-CgH^-SO-NC|^H^O) . 

Soweit die erfindungsgemafi einzusetzenden Aufheller Sulf on- 

sSuren oder CarbonsSiu-en darstellen, werden sie bevorzugt 

in Form ihrer wasserlosllchen Salze der Alkalien, des Ammoniums 

Oder der Amine bzw. Alkylolamine mit 1 - 6 C-Atomen im Molekvil 

eingesetzt. 
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Zwecks Yerbesseririg der Plastifizierbarkelt enthalten / 
die Tabletten Magnesium- oder Calciimseif en von Palmitin-,, 
SteardLn- oder Arachinsaure bzw. deren Gemische . Beyorziigt 
wird Magnesiumstearat in Mengen von 0,2 his 1,0 Gevr.-jfi ver- 
wendet. Weiterhin sind sogenaamte Trennmittel ahwese^^ 
das AblSsen der Tableirben Ton den PreBvrerk zeug«i f Srdern. 
Geeignet sind z.B. f einteilige bw. Icolloidale iieselsaiare, 
insbesondere das unter dem Handelshamen "Aerpsil" bekannte 
Praparat, ferner Alviiniiiiijm^ \md Magnesiumoxid, Phosphate, 
Carbona te und Silikate des Calcium s tind Magnesjj ims sowie 
Alxmosiiikate bzw. diese enthaltende Minerallen, z.B. Benr- 
tonit, sowie deren Gemische. Torzugsweise wird feiiiteiliges 
Siliciumdioxid (Aerosll) in Mengen von 0,2 bis 2 Gew.-^ 
verwendet. 

Zxxr Verbesserung des L6sungsyerm5gens kormen die Tabletten 
bis 4 Gew.-?6, vorzugsweise 0,1 bis 2 Gew.-96 eijies Netzmittels 
enthalten, beispielsweise Natriumlaurylssylfat, Natriimdioctyl- 
sulfosucciiiat, Natriumalkyisulfonat Mt 1.0 bis^ C-iAtomen, 
Natriumallcylarylsulfonate bzw. andere oberflachenaktive Stoffe. 
Weiterhin kbnnen Farbstoff e bszw. Pigmente slnwesehd. sein, urn 
den Tabletten eine axif fallige FMrbung t)der JSprenkelung zu 
verleihen bzw. intensiv schmeckende, physiologisch unbedenk- 
liche Bitterstoff'^, um einer yerweohsiimg mit medikamentSseri 
Tabletten vorzubeugen. 

Die erf indungsgemaBen Tabletten kSnnen demnach die folgende 
Zusammensetzung aufweisen (in Gewicht^rozent); 

38,5 %, ybrzugswelse 5 bis 25 % mindestens eines opti- 
schen Aufhellers, 

* ■ . • - - ' ' " . 

95 vorzugsweise 70 - 85 % an nativer StMrke, wbbei 
30 - 60 % auf Kartof f elstarke Urid 20 50 % eaif 
Maisstarke entf alien, 
10 9^, vorzugsweise 2 - 5 5^ an f aserf Srmiger Cellulose, 



1 - 
59,5 - 

1 - 
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0 - 6 5fi, vorssugsweise 1 - 5 9^ an Carboxymethylstarke, 

0,2 -1,5 96, vorzugsweise 0,3 - 1 96 an Calcium- oder Magnesium- 
seifetti Insbesondere Magnesiumstearat, 

0,3 - 3 96, vorzugsweise 0,4 - 1 96 an feinteiligen anorgani- 
schen Trennmltteln, insbesondere kolloidales 
SiOg (Aerosil®), 

bis 4 96, vorzugsweise 0, 1 - 2 9i eines grenzfiachenairtiven 
Netzmittels, 

bis 1 96 an Farbstoffen, Pigmenten, Bitterstoffen. 

Das Mischen der vorgenannten Bestandteile und Verpressen er- 
folgt in Ublicher Weise, ohne daB ein vorheriges Granxilieren 
erforderlich ist. Der Preedruck kann 100 bis 1000 kg/cm be- 
tragen. iSin Durchmesser der Tabletten von 10 - 30 mm und 
eine Dicke -won 2 bis 20 mm hat sich als zweckmSBig erwiesen, 
da Tablecten dieser GrSBe gut zu handhaben sind, mit genu- 
gender Geschwindigkeit in kaltem Wasser zerfallen und aus- 
reichend ^ g^^ um 'd£e '±Vbc das Waschen'einer waschemeioge 

von 2 - 6 kg (tibliche Ptillung einer Haushaltswaschmaschine) 
notwendige Aufhellermenge aufzunehmen. Diese Menge ist so 
bemessen, daB auf 100 g Waschmittel 0,01 bis 1, vorzugsweise 
0,05 bis 0,5 g an optischen Aiifhellem ssur Anwendung kommen, 
wofilr im allgemeinen 1 bis 3 Tabletten erforderlich sind. 

Die Konfektionierung der Tabletten kann in der Weise erfolgen, 
daB sie in eine Metall- oder E\mststoffolie eingesiegelt \md 
in die mit Waschmittel gefUllte Packung eingelegt oder an 
der AuBenseite der Packung angebracht werden. Im= letzteren 
Palle weist die Packung vorzugsweise entsprechend eingepragte 
Vertiefungen zur Aufnahme der Tabletten atif . 

Die in der erfindungsgemaBen Weise zusammengesetzten Tabletten 
weisen eine Reihe von f ertigungstechnischen Vorteilen au:?; 
insbesondere werden Schwierigkelten, die sich aus Qualitiits- 
schwankungen der verwendeten nativen Kartoff elstarke ergeben 
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k5xmen,. weitgehend vermieden. Sie neigen nicht zum Oeben 
an den PreBwerkzeugen und zelchnen sich durch eine gute 
Abrieb- imd Bruchfestigkeit aus, was sie zur ¥elterverarbei- 
timg auf automatischen Doslerungs- und Verpackungsvprrichtungen 
besonders geeignet macht. Trotz dieser yerbesserten Festlg- 
keitseigenschaften sind die Zerfallszeiten in kaltem Vasser 
nur sehr kurz und nehmen auch bei lan^erer lagerung nicht zu. 
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Zur Herstellung der Tabletten wurden f olgende Bestandteile 
5 Minuten in einer Mischtrommel trocken gemlscht: 

11,6 Gew.-9i Natrlumsalze der 4,4»-Bis-(2-anllino-4-morpholino- 
triazlnyl-6-ylamino )-stilben-.2 , 2 • -disulf onsSvire 
als optlsche Aufheller 
47,8 Gew.-9^ native Kartoff elstarke (Wassergehalt 18. 56) 
50,0 Gew.-J6 Maisstartce (Wassergehalt ^2 %) 
5,0 Gew.-96 Cellulose (ndttlere FaserlMnge 0,4 mm) 

3,0 Gew.-96 CarboxymethylstMrke (aus Eartoff elstSrke, 

0,25 Carboxymethylgruppen pro Anhydroglucose) 

0,5 Geyr.-% Magnesiumstearat 

0,6 Gew.-96 kolloidale KieselsSure (Aerosil) 

1,5 Gew.-5i Na-Laurylsulfat 

Das Gemisch wurde mittels elner Kontinuierlich. arbeitenden 
Tablettierungsmaschine zu kreisrui^en Tabletten mit einem 
Durchmesser von 20 mm, einer Dicke von 4,3 mm und einem Ge- 
wicht von 1,55 g verpreflt. 

Die Bruchf estigkeit der Tabletten wurde an 5 Proben mit dem 
"Hardness-Tester" der Fa, Pfizer bestimmt. Zur Bestimmung des 
Abriebs wurden 45 Tabletten in 100 ml fassenden Zunststoff- 
'flaschen unter Verwendimg eines "Turbxilami sellers Typ T2A" 
der Fa. Schatz (Schweiz) wahrend 60 Minuten aneinander ge- 
rieben, wobei der Mischer 40 Bewegungen pro Minute ausfiihrte. 
Die ZMhigkeit wurde getestet, indem man die Tabletten einer 
Fallbelastung unterwirft, und zwar laBt man sie aus 4 m n5he 
auf eine harte FlSche (Steinplatte) auftreffen. Entsprecliend ' 
der Anzalil der Telle, in die die Tablette zerspringt, wii'd 
die Zahi.jkeit wie folgt bewertet: 
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1 = Tablette zerbricht hicht 

2 = Tablette zerbricht in 2 Telle 
5 = Tablette zer))riclit in 5 Telle 

4 = Tablette zerbricht in 6 Telle 

5 - Tablette zerbricht in mehr als 6 Telle 

Die Ergebnisse aus 5 B^estinramngen weixien gemittelt, 

Zur Prtif Xing der Zerfaligeschwlndi^eit wuirden. e^-ne Tablette 
in 200 ml Wasser Von 18°C ^d 1:6° dHf abge^^ 
400 ml fassenden Becherglas, eingewprfen; Nach einer Ruhe- 
zelt von 10 Sekimden vmrde niittels eines Magnetriflarers die 
Losung durchmischt. Die Lange des mit Tef lon umhilllte^ RiJhr- 
stabs betrug 50 mm, die Dicke 7 icm imd die Uindrehtmgszahi 
500 pro Hlnute. Gemessen mirde it 5 Versuchen die Zeit ii^ 
Sekund.en, nach der die Tablettcai so welt zerf alien wareai, 
daB sie riickstandsfrei eln Sieb mtt T^^ mm Maschenweite pas- 
sierten. Weiterhin wurdLe das EinspUiTeriiEaten d.er Tabl^ 
ijnter praxisnahien Bedihgungen untersuclit^ 
in den EinspUlkasten einer vollatitomatischen Haush£0.tsw 
maschlne (AEG^tav^t Regina) eingelestV.und die Zeit bis zur. 
vpllstSndigen EinspOlimg gemeissen wurdeii. Die eingespeiste 
Wassermenge betrug 10 l/min^ Aus 6 Besitimmungen vmrde der 
Mlttelwert gebildet. - 

Die Bestimmungen warden 1 Tag nach. Herstellung sowie naeh 
vlerwSchiger Eagerung* bel liamten?>eratittr (22°e^ 73 % lasttr- 
f euchtlgkelt) sowie bei 50°C im Trockenschrank iitt unvetpackten 
und Im eihgesiegelten Zust^d (PVC-FplJLe-) dTirchgbfShrt. Zum 
Yergleich wurde in gleicher Welse hergestellte Tabletten 
herangezngen, bei denisn die Maisstarke und die Carboxymethyl- 
starke durch native Xartoff6lstarke ersetzt war, .so daB deren 
Gesamtanteil 80,8 bew.-?^ betrug. 
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Auf die Bestimmung des Abriebs und der Zahlgkeit nach 

4 Wochen wurde verzichtet, da diese Eigenschaften nur fiir 

die Herstellung und das Terpacken eine Rolle spielen. 

Die Ergebnisse sjeigen, da6 die erfindungsgemaBen \md die 
zum Tergleich herangezogenen Tabletten zu Beginn des Ver- 
suches etwa die glelchen mechanischen Eigenschaften axif- 
weisen, wobei die Bruchfestigkeit der ersteren sogar noch 
etwas groBer ist. Die Bruchfestigkeit bleibt im Falle der 
erfindvmgsgemaBen Tabletten wahrend der Lagenmg erhalten, 
wShrend sie im Vergleichsversuch abnimmt. Wesentlicher sind 
jedocli die Unterschiede im LSsungsverhalten. Wahrend Zer- 
falls- land EinspUlzeiten der erf indungsgemSBen Tabletten 
bereits rach der Herstellimg sehr gtinstig liegen und sioh 
bei der liagerung eher noch verbessem, sind diese bei den 
Vergleichsproben nicht nur langer sondem nehmen bei der 
Lagerung noch erheblich zu. 
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PatentansprUche 



1. Zur Anwendung mit Textilwaschmitteln geeignete, optische 

Aufheller enthaltende Tablette nach Patent 

(Patentameldung P 23 21 693.5) dadurch gekennzeichnet, 
daB die darin enthaltende Kartoff elstSrke teilweise dvirch 
Maisstarke ersetzt 1st und das Gewichtsverhaitnis von Kar- 
toffelstarke zu Malsstarke 5 : 1 bis 1 : 3 betragt. 

2. Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daB das 
Gewichtsverhaitnis von Kartoff elstSrke zu Malsstarke 3 : 1 
bis 1 : 2 betragt. 

3. Hitter, nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
es 1 bis 5 Gewichtsprozent einer Carboxymethylstarke ent- 
halt. 

4. Mittel nach Anspmch 1 bis 3, dadvirch gekennzeichnet, daB 
die Carboxymethylstarke elnen Substltatlonsgrad von 0,15 
bis 0,5 Carboxymethylgn:5>pen Anhydroglucose-Elnheit auf- 
veist. 
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